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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie l<eine Anderungen enthalter) (Regein 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 -24 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-31 eingegangen am 10.10.2003 mit Schreiben vom 10.10.2003 
Zeichnungen, Blatter 

IJB-eJG in der ursprQnglicli eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur VerfQgung Oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter dieserh Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fOr die Zwecl<e der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentllchungssprache der Internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ (die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internatibnaleii vorlaufigeri Pfdfurig eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undA)der 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ be! der Behorde nachtragllch In schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtragllch in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

□ Die Erl<laruhg, daB das nachtragllch eingereichte schriftliche Sequenzprbtbkoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die In computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliclie Bemerkungen: 



IV. Mangelnde Einheitlichkelt der Erf indung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur 2^hlung zusatzliciier GebQiiren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruclie eingesclirgnkt. 

□ zusatzliche GebQiiren entrichtet. 

□ zusatzliche GebQhren unter Widerspruch entrichtet. 

13 weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche GebQhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestelit, daB das Erfordernis der Einheitlichkelt der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gema3 Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der AnsprQche oder zur Zahlung 
zusatzlicher GebQhren aufzufordern. 

3. Die Behdrde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkelt der Erfindung nach den Regein 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

'13 aus folgenden GrQnden nicht erfQIlt ist: 
sfehe Beiblatt 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine Internationale vorlaufige Prufung fur folgende Telle der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Telle. 

^ die Telle, die sich auf die Anspruche Nr. 1-16 beziehen. 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-16 

Nein: AnsprQche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 6 

NeIn: AnsprQche 
Gewerbllche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-16 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erkiarungen: 
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siehe Beiblatt 
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fSL Mangelnde EInheitlichkeit (Regel 13(1) PCT) 

Die gemeinsamen technischen Merkmale im Gegenstand er unabhangigen Anspruche 
1 und 17 sowie 10 und 25 sind die in den jeweiligen Praannbein genannten Merkmale. 

Die teclinischen Merkmale, welche die Anspruche 1 und 17 sowie 10 und 25 verbinden, 
sind jedoch nicht neu (die Praambel stellt Stand der Technik dar, siehe dazu auch den 
schriftlichen Bescheid vom 28.07.2003). Somit fehit der technische Zusammenhang 
zwischen den Anspruchen 1 und 1 7 sowie 1 0 und 25. 

Die folgenden Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen hangen somit nicht so 
zusammen, daB sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 
13.1 PCT): 

Anspruche 1,10 Verfahren (Anspruch 1) und EInrichtung (Anspruch 10) zum 

Erzeugen eines Druckbildes auf einem Tragermaterial bei dem zur 
Erzeugung einer hydrophilen Schicht eine Tensidschicht auf die 
Oberflache des Drucktragers aufgetragen wird. 

Anspruche 17,25 Verfahren (Anspruch 17) und Einrichtung (Anspruch 25) zum 

Erzeugen eines Druckbildes auf einem Tragermaterial wobei die 
Oberflache des Drucktragers eine Si02-Schicht ist auf der durch 
Einwirkung von heiSem Wasserdampf eine hydrophile Schicht 
iausgebildet wird welche SiOH-Molekiile enthalt, 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) 

1 . Der nachstliegende Stand der Technik wird in EP-A-0963839 (D1 ) offenbart. (D1 ) 
beschreibt ein Verfahren zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem 
Tragenmaterial welches die Schritte: 

a) groBflachiges Belichten mit einer UV-Lampe einer eine Druckfonm, mit einer 
Oberflachenbeschichtung aus einem Material welches durch UV-Belichtung stark 
wasseranziehend und durch IR-Belichtung stark wasserabstoBend wird, 

b) Aufbringen von Wasser zur Ausbildung eines dunnen Wasserfilms, 

c) Bebildern der Oberflache mit Hilfe einer IR-Bebilderungseinheit, 

d) Aufbringen einer Ol-basierenden Farbe und 

e) Ubertragung des Druckbildes auf das Tragermaterial 

enthalt. Soli ein neues Druckbild aufgebracht werden, kann die Oberflache in einer 
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Reinigungseinheit gereinigt und durch UV Bestrahlung wieder wasseranziehend 
gemacht werden. 

Das vorliegende Verfahren unterscheidet sich vom Stand der Technik darin, daS 
zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem Tragermaterial 

a) auf der zum Drucken nutzbaren Oberflache eines Daicktragers eine 
hydrophile Tensidschicht mit molekularer Schichtdicke erzeugt wird, 

b) in einem Strukturierungsprozess hydrophile und hydrophobe Bereiche 
entsprechend der Struktur des zu erzeugenden Druckbildes erzeugt werden, 

c) auf der Oberflache der Drucktragers eine Feuchtmitteischicht aufgetragen wird, 
wobei nur die hydrophilen Bereiche eine Feuchtmitteischicht ausbilden, 

d) auf die Oberflache Farbe aufgetragen wird und 

e) das Druckbild auf das Tragermaterial ubertragen wird. Auch in diesem 
Verfahren kann die Oberflache fur einen neuen Strukturierungsprozess gereinigt 
und mit einer neuen hydrophilen Tensidschicht versehen werden. 

Das Verfahren nach Anspruch 1 und die Einrichtung zum Erzeugen eines 
Druckbildes nach Anspruch 10 sind daher neu. 

2. Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Druckverfahren und 
eine Druckeinrichtung bereitzustellen, welche es ermoglichen Digitaldruck mit 
wechselnden Druckbildern auf demselben Drucktrager mit hoher Druckqualitat 
und geringerem Energieaufwand durchzufuhren (s. Seite 4 Zeilen 26-30 und Seite 
SZeilen 13-17). 

Diese Aufgabe wird geldst, indem auf der Oberflache des Drucktragers eine 
Tensidschicht molekularer Schichtdicke statt einer Wasserschicht aufgebracht 
wird. 

Die Losung dieser Aufgabe geht aus dem Stand der Technik nicht hervor und wird 
dem Fachmann insofem nicht nahegelegt. 

Der Gegenstand der vorliegenden Anspruche 1 und 10 beruht daher auf einer 
erfinderischen Tatigkeit. 
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AnsprUche 

1. Verfahren ziim Erzeugen eines Druckbildes auf einem 
Tragermaterial (40), 



bei dem auf der zum Drucken nutzbaren OberflSche ei- 
nes Drucktragers (10) eine hydrophile Schicht (52) 
mit einer molekularen Schichtdicke erzeugt wird, 

10 

in einem Strukturierungsprozess hydrophile Bereiche 
(68) und hydrophobe Bereiche (64) entsprechend der 
Struktur des zu druckenden Druckbildes erzeugt wer- 
den, 

15 

auf die Oberfiache des Drucktragers (10) eine Feucht- 
mittelschicht (54) aufgetragen wirdr wobei sich nur 
an den hydrophilen Bereichen (68) ein Feuchtmittel- 
film (54) ausbildet, so dafi f arbanziehende Bereiche 
20 und f arbabstoliende Bereiche entsprechend der vorge- 

nornitienen Strukturierung entstehen, 

auf die Oberfiache Farbe aufgetragen wird, die an den 
f arbanziehenden Bereichen (64) anhaftet und die von 
25 den f arbabstofienden Bereichen (68) nicht angenommen 

wird. 



die aufgetragene Farbe im weiteren Verlauf auf das 
Tragermaterial (40) ubertragen wird, 

30 

vor einem netien Strukturierungsprozess die Oberfiache 
des Drucktragers (10) gereinigt und erneut eine 
hydrophile Schicht (52) erzeugt wird, 

35 dadurch gekennzeichnet, dass zum Erzeugen der 

hydrophilen Schicht eine Tensidschicht (52) auf die 
Oberfiache des Drucktragers (10) aufgetragen wird. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1^ bei dem die hydrophile 
Schicht (52) auf der Oberfiache des Drucktrfigers eine 
Dicke von kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 10 nm 
hat . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, bei dem das 
Auftragen der hydrophilen Substanz durch Walzen^ 
Rakeln/ Aufsprtihen erfolgt. 

. 4, Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche,. 

bei dem die Reinlgung und die Erzeugung der hydrophi- 
len Schicht in einem einzigen Prozesschritt erfolgt . 

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem zum Reinigen hei- 
Bes Wasser und/oder Wasserdampf verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei dem zur Strukturierung Strahlung verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Strahlung ei- 
nes Lasersystems, eines Lasers^ von Laserdioden, LEDs 
Oder eines Laserdiodenarrays verwendet wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprttche^ 
bei dem vor dem Obertragen der Farbe auf das Trager- 
material (40) eine Farbspaltung erfolgt. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche^ 
bei dem die Oberfiache des DrucktrSgers (10) eine Zy- 
lindermantelfiache oder ein endloses Band ist. 

10. Einrichtung zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem 
Tragermaterial (40), 

bei der Mittel vorgesehen sind, durch die auf der zum 
Drucken nutzbaren Oberfiache eines Drucktragers (10) 
eine hydrophile Schicht (52) mit einer molekularen 
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Schichtdicke erzeugt wird, 

in einem Strukturierungsprozess hydrophile Bereiche 
(68) und hydrophobe Bereiche (64) entsprechend der 
Struktur des zu druckenden Druckbildes erzeugt wer- 
den, 

auf die OberflSlche des DrucktrSgers (10) eine Feucht- 
mittelschicht (54) aufgetragen wird, wobei sich nur 
an den hydrophilen Bereichen (68) ein Feuchtmittel- 
film (54) ausbildet, so dafi f arbanziehende Bereiche 
und farbabstofiende Bereiche entsprechend der vorge- 
nommenen Strukturierung entstehen, 

auf die OberflSche Farbe aufgetragen wird, die an den 
farbanziehenden Bereichen (64) anhaftet und die von 
den farbabstoBenden Bereichen (68) nicht angenommen 
wird, 

die aufgetragene Farbe im weiteren Verlauf auf das 
Tragermaterial (40) Ubertragen wird, 

und durch die vor einem neuen Strukturierungsprozess 
die Oberflache des Drucktragers (10) gereinigt und 
erneut eine hydrophile Schicht (52) erzeugt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass zum Erzeugen der 
hydrophilen Schicht eine Tensidschicht (52) auf die 
Oberfiache des DrucktrSgers (10) aufgetragen wird. 

Einrichtung nach Anspruch 10, bei der die hydrophile 
Schicht (52) auf der OberflSche des DrucktrSgers eine 
Dicke von kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 10 nm 
hat. 

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei der die Reinigung und die Erzeugung der hydrophi- 
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len Schicht in einem einzigen Prozesschritt erfolgt. 

Einrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
bei der zur Strukturierung Strahlung verwendet wird. 

Einrichtung nach Anspruch 13 , bei der die Strahlung 
eines Lasersystems^ eines Lasers^ von Laserdioden, 
LEDs Oder eines Laserdiodenarrays verwendet wird. 

Einrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
bei der vor dem Obertragen der Farbe auf das TrSger- 
material (4 0) eine Farbspaltung erfolgt. 

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei der die Oberfiache des Drucktragers (10) eine Zy- 
lindermantelfiache oder ein endloses Band ist. 

Verfahren zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem 
Tragermaterial (40), 

bei dem auf der zum Drucken nutzbaren Oberfiache ei- 
nes Drucktragers (10) eine hydrophile Schicht (52) . 
mit einer molekularen Schichtdicke erzeugt wird, 

in einem Strukturierungsprozess hydrophile Bereiche 
(68) und hydrophobe Bereiche (64) entsprechend der 
Struktur des zu druckenden Druckbildes erzeugt wer- 
den, 

auf die Oberfiache des Drucktragers (10) eine Feucht- 
mittelschicht (54) aufgetragen wird, wobei sich nur 
an den hydrophilen Bereichen (68) ein Feuchtmittel- 
film (54) ausbildet, so dass f arbanziehende Bereiche 
und f arbabstofiende Bereiche entsprechend der vorge- 
nommenen Strukturierung entstehen, 

auf die Oberfiache Farbe aufgetragen wird, die an den 
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farbanziehenden Bereichen (64) anhaftet und die von 
den farbabstoftenden Bereichen (68) nicht angenommen 
wird. 



die aufgetragene Farbe im weiteren Verlauf auf das 
Tragermaterial (40) flbertragen wird, 

und bei dem vor einem neuen Strukturierungsprozess 
die Oberflache des Drucktragers (10) gereinigt und 
erneut eine hydrophile Schicht (52) erzeugt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache des 
Drucktragers (10) eine SiOz-Schicht hat, wobei durch 
Einwirken von heifiem Wasserdampf eine hydrophile 
Schicht ausgebildet wird, die SiOH-Molekaie enthait. 

Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die hydrophile 
Schicht (52) auf der Oberflache des Drucktragers ein 
Dicke von kleiner ICQ nm, vorzugsweise kleiner 10 nm 
hat. 



Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei dem die Reinigung und die Erzeugung der hydrophi- 
len Schicht in einem einzigen Prozessschritt erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 19, bei dem zum Reinigen hei- 
fles Wasser und/oder Wasserdampf verwendet wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei dem zur Strukturierung Strahlung verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die Strahlung ei- 
nes Lasersystems, eines Lasers, von Laserdioden, LEDs 
Oder eines Laserdiodenarrays verwendet wird. 
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Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, 
bei dem vor dem Obertragen der Farbe auf das TrSger- 
material (40) eine Farbspaltung erfolgt. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
bei dem die OberflSche des Drucktragers (10) eine Zy- 
lindermantelfiache oder ein endloses Band ist.' 

Einrichtung zum Erzeugen eines Druckbildes auf einem 
Tragermaterial (40), 

bei der Mittel vorgesehen sind, durch die 

auf der zum Drucken nutzbaren OberflSlche eines Druck- 
tragers (10) eine hydrophile Schicht (52) mit einef 
molekularen Schichtdicke erzeugt wird, 

in einem Strukturierungsprozess hydrophile Bereiche 
(68) und hydrophobe Bereiche (64) entsprechend der 
Struktur des zu druckenden Druckbildes erzeugt wer- 
den, 

auf die Oberflache des Drucktragers (10) eine Feucht- 
mittelschicht (54) aufgetragen wird, wobei sich nur 
an den hydrophilen Bereichen (68) ein Feuchtmittel- 
film (54) ausbildet, so dass farbanziehende Bereiche 
und farbabstoUende Bereiche entsprechend der vorge- 
nommenen Strukturierung entstehen, 

auf die Oberflache Farbe aufgetragen wird, die an den 
farbanziehenden Bereichen (64) anhaftet und die von 
den farbabstoBenden Bereichen (68) nicht angenommen 
wird, 

die aufgetragene Farbe im weiteren Verlauf auf das 
Tragermaterial (40) Ubertragen wird. 
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und durch die vor einem neuen Strukturierungsprozess 
die OberflSche des Drucktragers (10) gereinigt • und 
erneut eine hydrophile Schicht (52) erzeugt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfiache des 
Drucktragers (10) eine SiOa-Schicht hat, wobei durch 
Einwirken von heifiem Wasserdampf eine hydrophile 
Schicht ausgebildet wird, die SiOH-Molektile enthait. 

26. Einrichtung nach Anspruch 25, bei der die. hydrophile 
Schicht (52) auf der Oberfiache des Drucktragers eine 
Dicke von kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 10 nm 
hat. 

27. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei der die Reinigung und die Erzeugung der hydrophi- 
len Schicht in einem einzigen Prozessschritt erfolgt. 

28. Einrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
bei der zur Strukturierung Strahlung verwendet wird. 

29. Einrichtung nach Anspruch 28, bei der die Strahlung 
eines Lasersystems, eines Lasers, von Laserdioden, 
LEDs Oder eines Laserdiodenarrays verwendet wird. 

30. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
bei der vor dem Obertragen der Farbe auf das Trager- 
material (40) eine Farbspaltung erfolgt. 

31. Einrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
bei der die Oberfiache des Drucktragers (10) eine Zy- 
lindermantelfiache oder ein endloses Band ist. 
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